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Beschreibung 

Die Erf indung betrifft Entschaumeremulsionen auf der Basis organof unktionell modi! izierter Polysiloxane mit einem 
Gehalt an unterschiedlich modifizierten Organopolysiloxanen. Die Erfindung betrifft insbesondere auch solche Emul- 
5 sionen, die mit feinstteiliger Kiesetsdure gefDIlt sind. 

Die Verwendung von Methylpolysiloxanen zur Entschaumung von Flussigkeiten gehCrt zu einem der ersten 
Anwendungsgebiete dieser Produkte. Es gibt eine Vielzahl von VerOffentlichungen und Patentschrrften, in denen die 
Wirkungsweise der Siloxane beschrieben ist und Hinweise fOr die Auswahl der geeigneten Siloxane und ihrer Zuberei- 
tungsformen gegeben werden. Schon frOhzeitig hat man erkannt, da(3 die Verwendung von Mischungen unterschiedli- 
10 cher Polysiloxane von Vorteil sein kann. Hierzu wurde auch eine groBe Anzahl unterschiedlich organofunktionell 
modtfizierter Polysiloxane entwickelt. Eine typische organofunktionell e. die Eigenschaften der Polysiloxane modifizie- 
rende Gruppe ist die Polyethergruppe mit Oxyethylen- und/oder Oxypropylen-Einheiten, wobei im Lauf der weiteren 
ErrtwicWung Polysiloxane mit Kombinationen von Polyethergruppen unterschiedlicher Hydrophilie zur Modifizierung 
verwendet wurden. Ein weiterer wichtiger Bestandteil solcher Entschaumeremulsionen auf Polysiloxanbasis ist feinst- 
is teilige, meist pyrogen erzeugte Kieselsaure, die gegebenenfalls in hydrophobierter Form eingesetzt wird. 

Aus der Vielzahl der Entschaumer auf Polysiloxan- Basis betreffenden Offenlegungsschriften und Patentschriften 
werden die folgenden VerOffentlichungen als Beispiele angefuhrt. 

Die US-A-3 984 347 betrifft eine Zubereitung, die im wesentlichen besteht aus 

20 1. 50 bis 98,9 Gew.-% eines BasiscMs, welches ein Polyoxypropylen-Polymer Oder ein Polyoxypropylen-Polyoxye- 
thylen-Polder mit einem Molgewicht von 500 bis 6000 Oder ein Siloxanglycolpolymeres der allgemeinen Formel 

{R a Si(OSiMe2) n (OSiMeG) b OSiMe2G}4. a , (a) 

25 {R a Si(OSiMe2)n(OSiMeG) r OSiMe 3 }4. ai (b) 

GMe 2 Si(OSiMe2) n (OSiMeG) b OSilv1e2G Oder (c) 

Me 3 Si(OSiMe2) n (OSiMeG) r OSiMe3 (d) 

ist, wobei 



30 



R ein Kohlenwasserstoff mit 1 bis 10 Kohlenstoffatomen, frei von olefinischen Bindungen, 
Me ein Methyl rest, 

35 G ein Rest der Formel -D(OR") m A, in dem D ein Alkylenrest mit 1 bis 30 Kohlenstoffatomen und R' ein Alky- 
lenrest mit 2 bis 10 Kohlenstoffatomen ist; m einen Wert von wenigstens 1 hat; A eine verkappende Gruppe 
ist; 

a einen Wert von 0 oder 1 , 
n einen Wert von wenigstens 12, 
40 b einen Wert von o bis 50 und 
c einen Wert von 1 bis 50 hat, 

2. 1 bis 40 Gew.-% eines Entschaumers, welcher im wesentlichen aus 

45 88 bis 95 Gew.-Teilen eines flussigen Polydimethylsiloxanes mit einer Viskositat von mindestens 20 cSt bei 

25°C, 

5 bis 10 Gew.-Teilen Kieselsaure und 

0 bis 20 Gew.-Teilen eines Siloxanharzes, welches im wesentlichen aus den Einheiten Si0 2 und (CH 3 ) 3 SiOi^ 
im Verhaitnis 1 :0,4 bis 1 :1 ,2, und 

so 

3. 0.1 bis 10 Gew.-% eines Dispergiermittels, welches den Bestandteil 2 im Bestandteil 1 dispergiert und ein Silo- 
xancopolymer ist, welches entweder 

i) ein Polydimethylpolysiloxan-Polyethe-Polymer ist, in den das Molekulargewicht des Polysiloxans wenigstens 
55 2000 betragt und das Polyoxypropylenpolymer ein Molekulargewicht von wenigstens 800 hat oder ein Poly- 

oxyethylen-Polyoxypropylen-Polymer mit einem Molekulargewicht von 1500 ist, wobei der Polyether uber eine 
SiC-Bindung an ein Si-Atom des Siloxans gebunden ist, oder 

ii) ein Polydimethylpolysiloxan-Polyether-Polymer ist, welches durch Erhitzen einer Mischung eines Methyl- 
wasserstoffpolysiloxans mit einem Molekulargewicht von wenigstens 1500 und einem Polyoxypropylenglycol 
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eines Molekulargewichts von wenigstens 800 oder einem Polyoxyethylen-Polyoxypropylenglcol eines Moleku- 
largewichtes von wenigstens 1500 erhalten worden ist. 

Die verOffentlichte europaische Patentanmeldung EP-A-0 354 016 betrifft ein Textilwaschmittel, welches Wasch- 
5 rohstoffe. Builder und wenigstens ein Mittel zum Kbntrollieren des Schaumes enthalt, mit dem Kennzeichen, daG in 
dem Waschmittel eine dispergierbare Zubereitung eines Siliconentschaumers enthatten ist, die aus einer nichtwaBri- 
gen Emulsion eines primaren und eines sekundaren Entschaumerwirkstoffes besteht, wobei der primare entschau- 
mende Wirkstoff ein Gemisch ist aus 



ro a) einem flussigen Organopolysiloxan mit wenigstens einer Hydroxyl- und Kohlenwasserstoffoxygruppe, 

b) einem Siliconharz oder einer, ein Siliconharz produzierenden Verbindung, 

c) einem feinteiligen Fullstoff und 

d) einem Katalysator fur die Reaktion von a) mit c), 



75 und wobei der sekundare entschaumende Wirkstoff ein Gemisch ist aus einem flussigen Methylpolysiloxan, wenigstens 
einem nichttonischen Siliconsurfactant, einem ersten organischen Dispergiermittel und einem zweiten Dispergiermittel 
auf der Basis eines nichtionischen difunktionellen Blockcopolymers mit endbegrenzenden primaren Hydroxyl gruppen. 

SchlieBlich sei noch auf die verOffentlichte europaische Patentanmeldung EP-A-0 427 263 hingewiesen. Darin wird 
eine Entschaumerzubereitung auf Siliconbasis beschrieben, welche (1) ein Polydiorganosiloxan, (2) Kieselsaure und 

20 (3) 4 bis 2500 Gew. - Teile, bezogen auf 100 Gew.-Teile der Summe der Kbmponenten (1) und (2), eines modifizierten 
Silicones enthalt, dessen Molekul wenigstens eine funktionelle organische Gruppe, die an Si-Atom gebunden ist, 
sowie wenigstens eine Epoxy-, Amino-, Amid-, Carboxyl-, Alkoxyl- oder Hydroxylgruppe und wenigstens eine gegebe- 
nenfalls substituierte Polyoxyalkylengruppe, die an ein Si-Atom gebunden ist, aufweist. 

Die EP-A-0 436 791 beschreibt unter anderem ein bevorzugtes Entschaumungsmittel, welches erhaitlich ist durch 

25 

a) Vermischen von 
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35 



40 



45 



a1) 75 bis 96 Gew.-% eines SiliconOles mit einer Viskositat 1 von 50 bis 100 000 mPas, 
a2) 1 bis 5 Gew.-% eines organomodifizierten Polysiioxans der allgemeinen Formel 
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R ' 
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-SiO- 
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SiO- 


b 
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II 



wobei 

50 

R 1 gleich Methyl sein kann, 
R 2 gleich R 1 oder 
R 3 (OC n H 2n ) m -Z- sein kann, wobei 

R 3 ein Wasserstoffrest oder Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen ist, 
55 Z ein zweiwertiger Rest der Formel 

-0-(CH2) p - oder -O- oder 
0-CH2CH(CH3)CH 2 - ist 
p = 2 oder 3, 

n im mittieren Molekul einen Wert von 2,8 bis 4,0 und 
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m einen Wert von 15 bis 100 hat, 
x einen Wert von 4 bis 100 und 
y einen Wert von 0 bis 10 hat, 

mit der Bedingung, daB mindestens 1 Rest R 2 ungleich R 1 ist, 
a3) 0 bis 5 Gew.-% eines Alkoxypolysiloxans der Formel 



CH 3 a Si(0R 4 ) b 



°4-(a+b) 



is wobei 

R 4 ein Alkytrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen ist, 
a einen Wert von 1 ,0 bis 1 ,95, 
b einen Wert von 0,05 bis 2,25 und 
20 £ a + b einen Wert von 1 ,4 bis 3,25 hat, 

a4) 2 bis 15 Gew.-% feinteiliger Kieselsaure, IV mit der MaBgabe, daB der Gehalt an a2) und a3) mindestens 
2 Gew.-% betragt, und 

25 b) anschlieBendem Erhitzen des Gemisches auf 120 bis 220° C uber eine Zeitdauer von 1 bis 10 Stunden in 
Gegenwart an sich bekanrrter alkalischer Aquilibrierungskatalysatoren. 

Das Gemisch der Bestandteile a1) bis a4) wird vorzugsweise mit einem scherkraftreichen Ruhrer homogenisiert. 

Das Mittel liegt bevorzugt in Form einer waBrigen Emulsion mit einem gehalt von 5-50 Vol% disperser Phase vor. 
30 So vorteilhaft diese bekannten Entschaumungsmittel zur Schaumverhutung Oder Schaumbeseitigung von waBri- 
gen Systemen eingesetzt werden konnen, bleiben dennoch Anforderungen, die noch nicht oder nur unvollkommen 
erfullt werden konnen. 

Eine dieser Anforderungen besteht darin, moglichst hochkonzentrierte, stabile Entschaumeremulsionen in den 
Handel zu bringen, die der Anwender unter Beibehaltung der Stabilitat der Emulsionen auf Anwendungskonzentration 
35 verdunnen kann. Dies soli mit einfachen Ruhrwerkzeugen mOglich sein, ohne daB eine aufwendige Ruhrtechnik erfor- 
derlich ist Oder besondere VorsichtsmaBnahmen beachtet werden mussen. Dabei werden hohe Anforderungen an die 
Stabilitat der verdunnten Emulsionen gestellt. Die verdunnten Emulsionen sollen insbesondere eine hohe Stabilitat bei 
Temperatur- und Schuttelbelastung aufweisen. Die vorliegende Erf indung hat sich die Losung dieses technischen Pro- 
blems zur Auf gab e gestellt. 

40 Gegenstand der vorliegenden Erfindung ist deshalb eine Entschaumerstammemulsion auf der Basis organofunk- 
tionell modifizierter Polysiloxane, bestehend aus 

(a) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 



45 



50 




(im folgenden Formel I) 

55 

in der 

R 1 imdurchschnittlichen Molekul gleich oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 8 Kbhlenstoff- 
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atomen oder den Rest -Z-(C n H 2n O-) m R 2 bedeutet, wobei 

R 2 ein Wasserstoffrest Oder ein Alkylrest mit 1 bis 8 Kohl enstoffato men ist, 

Z ein zweiwertiger Rest der Forme! -O-, -(CH^p-O-oder -CH 2 -CH(CH 3 )-CH 2 -0- mit p = 2 oder 3 ist, 
n einen mittleren Zahlenwert von grdfter als 2,7 bis 4,0, 
m einen mittleren Zahlenwert von 5 bis 130 hat, 

a einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 1500, 
b einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 1 00 und 
c einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 

(b) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 
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25 



in der 



(im folgenden Formel II) 
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R 3 im durchschnittlichen Molekul gleich oder verschieden sein kann und einen Hydroxylrest oder einen Alkoxy- 
rest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, 

d einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 1500, 
e einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 100 und 
f einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 



35 



(c) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 



40 



45 



R 5_o_jc x H 2x o]— 



Ah 



h 3 

iO- 
3 



w 



R5 



(im folgenden Formel III) 



in der 

so R 5 im durchschnittlichen Molekul gleich oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoff- 

atomen bedeutet, jedoch mindestens 90% der Reste R 5 Methylreste sind, 
x einen mittleren Zahlenwert von 2,6 bis 3,0, 
y einen mittleren Zahlenwert von 8 bis 80, 
w einen mittleren Zahlenwert von 7 bis 50 und 

55 z einen mittleren Zahlenwert von 1 ,5 bis 10 hat. 

wobei die Summe der Bestandteile (a), (b) und (c) mindestens 10 Gewichtsteile und hcchstens 90 Gewichtsteile 
betragen darf, 
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15 



20 



25 



(d) 0 bis 1 5 Gew.-Teilen feinstteilige Kieselsaure, 

(e) 5 bis 85 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 



R 4 -SiO- 

A, 



:h, 



CH 3 

SiO- 
I 

CH 3 



Jg 




CH 3 
<L-R 4 



J J 

(im folgenden Formel IV) 



in der 



R 4 im durchschnittlichen Molekul gleich Oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoff- 
atomen oder den Rest -Z-(C q H 2q O-) r R 2 bedeutet, wobei mindestens ein Rest R 4 die Bedeutung des Restes - 
Z-(C q H 2q O-) r R 2 hat, 



R 2 und Z die bereits angegebene Bedeutung haben, 
q einen mittleren Zahlenwert von 2,0 bis 2,7, 
r einen mittleren Zahlenwert von 5 bis 120 hat, 
g einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 200, 
h einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 100 und 
j einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 



(f) 5 bis 50 Gew.-Teilen Wasser, und gegebenenfalls einem alkalischen Aquilibrierungskatalysator, erhaitlich durch 
30 Einruhren einer Mischung der Kbmponenten (a) bis (d) in eine Mischung der Komponenten (e) und (f) mittels eines 
scherkraftarmen Ruhrers. 



In der Formel I hat R 1 vorzugsweise die Bedeutung eines Methylrestes Oder eines Polyetherrestes, bei dem Z -O- 
oder -(CH2)3-0-, ist. Es resultiert fur den Polyetherrest dann die Formel -(CH 2 ) 3 -0(C n H 2 nO-) rn R 2 . 
35 n hat einen mittleren Zahlenwert von groBer als 2,7 bis 4,0, wobei ein Zahlenwert von 2,8 bis 3 bevorzugt ist. Dieser 
mittlere Zahlenwert ergibt sich bei der Herstellung des Polyethers durch blockweise Oder statistische Anlagerung ent- 
sprechenden Mengen Ethylenoxid und Propylenoxid, wobei auch gegebenenfalls hdhere Alkylenoxide eingesetzt wer- 
den konnen. 

m hat einen mittleren Zahlenwert von 5 bis 130 und gibt die mittlere Anzahl der Oxyalkyleneinheiten im Polyethe- 
40 rest an. Bevorzugt ist fur m ein mittlerer Zahlenwert von 6 bis 50. 

R 2 ist ein Wasserstoffrest oder ein Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen. Besonders bevorzugt ist ein Alkylrest 
mit 1 bis 5 Kohlenstoffatomen, insbesondere der Butyl rest 

Die Indices a, b und c haben vorzugsweise folgende Werte: a = 4 bis 800, b = 0 bis 50, c = 0 bis 30. 

Die zweite Polysiloxankomponente entspricht der allgemeinen Formel II. In diesem Polysiloxan hat R 3 die Bedeu- 
45 tung eines Hydroxyl- oder eines niederen Alkoxyrestes mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen. Bevorzugt ist der Hydroxylrest, 
wobei der Alkoxyrest als unter Hydrolysebedingungen in den Hydroxylrest umwandetbarer Precursor anzusehen ist. 

Die Werte von d, e und f sind zwar unabhangig von den Indices a, b und c anzusehen, sie entsprechen sich aber 
im angegebenen und bevorzugten Bereich, mQssen aber nicht in beiden Formel identisch sein. 

Die dritte Polysiloxankomponente entspricht der allgemeinen Formel III. In diesem Polysiloxan hat R 5 die Bedeu- 
50 tung eines Alkylrestes mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen, wobei jedoch mindestens 90% der Reste R 5 Methylreste sind. die 
Indices haben die folgende mittlere Bedeutung: 



x = 2,6 bis 30, vorzugsweise 2,8 bis 3,0 
y = 8 bis 80, vorzugsweise 20 bis 60 
55 w = 7 bis 50, vorzugsweise 1 3 bis 30 
z = 1 ,5 bis 10, vorzugsweise 1 ,5 bis 5. 



In der erfindungsgemdBen Entschaumeremulsion konnen die Polysiloxane der Formel I, II und III in einer Menge 
von jeweils 0 bis 90 Gew.-Teilen vorliegen. Es muB jedoch die Bedingung erfullt sein, daB die Summe der drei Polysi- 
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loxane mindestens 10 Gew.-Teile betragen muB. aber 90 Gew.-Teile nicht uberschreiten darf. Es sind also beispiels- 
weise folgende Kombi nation en ( neben anderen Kombi nation en) moglich: 



10 



Siloxantyp 


Gewichtsteile 


Siloxan I 


90 


0 


0 


30 


20 


Siloxan II 


0 


90 


0 


30 


45 


Siloxan III 


0 


0 


90 


30 


25 



Die Komponente d ist feinteilige Kieselsaure, die in Entschaumeremulsionen ublicherweise als wirkungsverstar- 
kende Substanz eingesetzt wird. Im allgemeinen verwendet man pyrogen erzeugte Kieselsaure, die durch Behandlung 
75 mrt Silanen auch hydrophobiert sein kann. Bevorzugt verwendet man Mengen von 0,2 bis 5 Gew.-Teilen. 

Als Polysiloxan e mit der allgemeinen Formel IV verwendet man vorzugsweise Siloxane, bei denen die Reste R 4 
einen Alkylrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeuten bzw. Reste der Formel -(CH 2 )3-0-(C q H2 q O-)2H sind. Zum 
Unterschied zu den Polyethersiloxanen der Formel I ist der Polyetherrest der Polyethersiloxane e hydrophiler, d.h. der 
mittlere Wert von q ist mit dem Bereich 2,0 bis 2,7 niedriger als der der Siloxane I. Dies wird durch einen hoheren Anteil 
20 an Ethyl enoxid bei der Herstellung des Polyethers bewirkt. Besonders bevorzugt ist ein Bereich von 2,3 bis 2,6. 

Aus den Werten der Indices g, h und j ist ersichtlich, daB die Polysiloxane der Formel IV ein niedrigeres Molekular- 
gewicht als die Polysiloxane der Formel I aufweisen konnen. Bevorzugt sind fur die Indices folgende mittleren Zahlen- 
werte: g = 4 bis 100, h = 0 bis 20, und j = 0 bis 25. 

Die erfindungsgem&Be Entschaurherstammemulsion ist dadurch erhaitlich, daB man die Bestandteile (a) = Siloxan 
25 I, (b) = Siloxan II, (c) = Polysiloxan ill und (d) Kieselsaure miteinander vermischt und in die Mischung der Bestandteile 
(e) = Polysiloxan der Formel IV und (f) Wasser mittels eines scherkraftarmen Ruhrers einruhrt. 

Bevorzugt ist eine Verfahrensweise, bei der man die Komponenten (a), (b), (c) und (d) > 0 zunSchst in Gegenwart 
eines alkalischen Aquilibrierungskatalysators 0,5 bis 10 Stunden bei 50 bis 200°C erhitzt. Als alkalischen Aquilibrie- 
rungskatalysator verwendet man bevorzugt eine wirksame Menge, etwa 0,5 bis 2 Gew.-Teile, einer alkoholischen 
30 LOsung eines Alkali- oder Ammoniumhydroxydes oder -carbonates, z.B. eine ethanolische Losung von KOH. 

Vorzugsweise aquilibriert man 3 bis 6 Stunden bei 90 bis 150°C. Man kann unterstellen, daB bei dieser Reaktion 
auch Reaktion en der Polysiloxane mit reaktiven Zentren an der Ob erf lache der feinteiligen Kieselsaure reagieren. 

Das so erhaltene Gemisch wird nun mit der Mischung der Komponenten (e) und (f) zu einer Stammemulsion emul- 
giert. Diese kann dann sofort oder zu einem spateren Zeitpunkt, gegebenenfalls am Ort der Anwendung auf 
35 Gebrauchskonzentration verdunnt werden. Die Gebrauchskonzentration betrSgt im allgemeinen 5 bis 20 Gew.-% an 
disperser Phase. 

Die erfindungsgemaBe verdunnbare Stammemulsion ist trotz des niedrigen Wassergehaltes dunnflussig und laBt 
sich in beliebiger Weise. etwa durch einfaches Einruhren von Wasser, in die gewunschte verdunnte Gebrauchsemul- 
sionemulsion QberfOhren. gegenstand der Erf indung sind auch verdOnnte gebrauchsemulsionen nach Anspruch 3. 

40 Es hat sich namlich gezeigt, daB die Stabilitat der verdunnten Emulsionen noch dadurch gesteigert werden kann, 
wenn man die Stammemulsion mit Wasser verdunnt, welches ein Stabilisierungs- und/oder Verdickungsmittel enthait. 
Besonders bevorzugt sind dabei Stabilisierungs- und/oder Verdickungsmittel auf Basis eines Carboxylgruppen enthal- 
tenden Polyacrylates. Dabei wird der pH-Wert der waBrigen Losung auf etwa pH 7 eingestellt. 
Derartige Produkte sind im Handel erhaitlich und z.B. in der DE-A-39 25 220 beschrieben. 

45 Die erfindungsgemaB erhaltenen Stammemulsionen und die erfindungsgemaBen, auf Anwendungskonzentration 
verdunnten Emulsionen zeigen die geforderte Temperatur- und Schuttelbelastbarkeit, wie dies in den folgenden Bei- 
spielen gezeigt wird. 

Beispiel 1 

50 

31 Gew.-Teile eines Siloxans der Formel I ( a = 80, c = 7, b = 0 und R 1 ■ CH 3 - und -Z-(C n H 2n O-) m R 2 im Verhaitnis 
2 : 7, wobei Z = -(CH^p-O- mit p = 3 und n = 2,9 ; m = 1 5 ; R 2 = -H) werden mit 5 Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel 
II (d = 300, f = 0 und R 3 = -OH) vermischt und mit 2 Gew.-Teile einer feindispersen Kieselsaure versetzt. Die so erhal- 
tene Mischung wird nach Zusatz von 0.5 Gew.-Teilen einer 10%igen methanolischen KOH 3 Stunden lang auf 100° C 
55 erhitzt 

37 Gew.-Teile des geheizten Produktes werden in eine Mischung aus 30 Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel IV 
( g = 18, h = 6. j = 2 und R 4 = -Z-(C q H2 q O) r R 2 mit Z = -O- . R 2 = C 3 H 7 - und q = 2,6; r = 40) und 33 Gew.-Teilen Wasser 
gegeben und mit einem scherkraftarmen Ruhrer verruhrt. 
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Beispiel 2 

20 Gew.-Teile eines Siloxans der Formel I ( a = 18, b - 6, c = 2 und R 1 = -Z-(C n H 2n O) m -R 2 mit R 2 = C 3 H 7 - und n = 
3, m = 33) werden mit 20 Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel III (x = 3,0 ; y = 51 ; w = 15 ; z = 4) vermischt. Dieses 
5 Gemisch wird in eine Mischung aus 20 Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel IV ( g = 48, h = 0, j = 2 und R 4 = -Z- 
(C q H 2q O) r R 2 mit Z = -(CH 2 ) p -0-; p = 3; R 2 = H- und q = 2,6; r = 40) und 40 Gew.-Teilen Wasser gegeben und scher- 
kraftarm miteinander verruhrt. 

Beispiel 3 

10 

60 Gew.-Teile eines Siloxans der Formel III ( x = 2,8; y = 20; w = 25 und z = 2) werden in eine Mischung aus 25 
Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel IV ( g = 21 ; h = 7; j = 2 und R 4 = -Z-(C q H 2q O) r R 2 mit Z =* -O-; R 2 = C 3 H r und q 
= 2,6; r = 40) und 1 5 Gew.-Teilen Wasser eingeruhrt. 

is Beispiel 4 

38 Gew.-Teile eines Siloxans der Formel II ( d = 70; e = 10; f = 6; R 3 = -OC 2 H 5 ) werden mit 2 Gew.-Teilen einer 
feindispersen Kieselsaure versetzt. Dieses Gemisch wird in eine Mischung aus 30 Gew.-Teilen eines Siloxans der For- 
mel IV ( g = 60; h = 0; j = 4 und R 4 = -Z-(C q H 2q O) r R 2 mit Z = - CH 2 -CH(CH 3 )CH 2 -0-; R 2 = CH 3 -; q = 2,5 und r = 40) und 
20 30 Gew.-Teilen Wasser scherkraftarm eingeruhrt. 

Beispiel 5 

38 Gew.-Teile eines Siloxans der Formel I ( a = 500, c = 0 und R 1 - CH 3 - ) werden mit 2 Gew.-Teilen einer feindi- 
25 spersen Kieselsaure versetzt und in eine Mischung aus 30 Gew.-Teilen eines Siloxans der Formel IV ( g = 18; h = 6; j 
= 2 und R 4 = -Z-(C q H 2q O) r R 2 mit Z = -O-; R 2 = C 3 H 7 - und q = 2,6; r = 40 ) und 30 Gew- Teilen Wasser scherkraftarm 
eingeruhrt. 

Beispiel 6 

30 

80.1 Gew.-Teile Wasser werden in einem RuhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30 %igen Dispersion eines 
Verdickungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltlich unter der 
Bezeichnung Acrysol RM-5 ) werden dazu gegeben. Danach eriblgt die Zugabe von 14,9 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 1. Diese Mischung wird nun mit einem MIG-Ruhrer (Mehrimpulsgegenstromruhrer), bei einer Urrrfangs- 

35 geschwindigkeit von 3 m/s, 5 Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen 
einer 5,6 %igen NaOH auf 7 eingestellt. 

Beispiel 7 

40 78,3 Gew.-Teile Wasser werden in einem RuhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30 %igen Dispersion eines 
Verdickungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltlich unter der 
Bezeichnung Acrysol RM-5 ) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 16,7 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 2. Diese Mischung wird nun mit einem MIG-Ruhrer (Mehrimpulsgegenstromruhrer), bei einer Umfangs- 
geschwindigkeit von 3 m/s, 5 Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen 

45 einer 5,6 %igen NaOH auf 7 eingestellt. 

Beispiel 8 

83.2 Gew.-Teile Wasser werden in einem RuhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30 %igen Dispersion eines 
so Verdickungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltlich unter der 

Bezeichnung Acrysol RM-5 ) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 1 1 ,8 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 3. Diese Mischung wird nun mit einem MIG-Ruhrer (Mehrimpulsgegenstromruhrer), bei einer Umfangs- 
geschwindigkeit von 3 m/s, 5 Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen 
einer 5,6 %igen NaOH auf 7 eingestellt. 

55 

Beispiel 9 

80,1 Gew.-Teile Wasser werden in einem RuhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30 %igen Dispersion eines 
Verdickungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltlich unter der 
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Bezeichnung Acrysol RM-5) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 14,9 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 4. Diese Mischung wind nun mit einem MIG-Ruhrer (Mehrimpulsgegenstromruhrer). bei einer Umfangs- 
geschwindigkeit von 3 m/s, 5 Minuten lang verrOhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen 
einer 5,6%igen NaOH auf 7 eingestellt. 

5 

Beispiel 10 

80,7 Gew.-Teile Wasser werden in einem ROhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30%igen Dispersion eines Ver- 
dickungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltiich unter der 
10 Bezeichnung Acrysol RM-5) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 14,3 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 5. Diese Mischung wird nun mit einem MIG-Ruhrer (MehrimpulsgegenstromrOhrer), bei einer Umfangs- 
geschwindigkeit von 3 m/s. 5 Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen 
einer 5,6%igen NaOH auf 7 eingestellt 

is Beispiel 1 1 

78,3 Gew.-Teile Wasser werden in einem ROhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30% igen Dispersion eines 
Verdi ckungsmittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacrylates ( im Handel z.B. erhaltiich unter der 
Bezeichnung Acrysol RM-5) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 16,7 Gew.-Teilen der Emulsion 
20 nach Beispiel 2. Diese Mischung wird nun mit einer Turbine bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 5 m/s, 5 Minuten 
lang verrOhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen einer 5,6%igen NaOH auf 7 eingestellt. 

Beispiel 12 

25 78,3 Gew.-Teile Wasser werden in einem ROhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30% igen Dispersion eines 
Verdi ckungs-mirt els auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacry-lates ( im Handel z.B. erhaltiich unter der 
Bezeichnung Acrysol RM-5) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 16,7 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 2. Diese Mischung wird nun mit einer Dissolverscheibe bei einer Umfangsgeschwindigkeit von 7 m/s, 5 
Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen einer 5,6%igen NaOH auf 7 ein- 

30 gestellt. 

Beispiel 13 

87,3 Gew.-Teile Wasser werden in einem ROhrgefaB vorgelegt. 2,5 Gew.-Teile einer 30% igen Dispersion eines 
35 Verdickungs-mittels auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden Polyacry-lates ( im Handel z.B. erhaltiich unter der 
Bezeichnung Acrysol RM-5) werden dazu gegeben. Danach erfolgt die Zugabe von 16,7 Gew.-Teilen der Emulsion 
nach Beispiel 2. Diese Mischung wird nun mit einem Spatel 5 Minuten lang verruhrt. Danach wird der pH-Wert dieser 
Emulsion mit 2,5 Gew.-Teilen einer 5,6%igen NaOH auf 7 eingestellt. 

40 a) Warmestabilitat 

Zur Ermittiung der Warmestabilitat wurden die Emulsionen nach Beispiel 1 bis 1 3 in einer 250 ml - Glasf lasche bei 
60° C im Warmeschrank gelagert und aile 8 Stunden begutachtet. Es wird die Zeit notiert nach welcher noch keine 
Destabilisierung der Emulsion feststellbar war. 

45 

b) Schutteistabilitat 

Die Schutteistabilitat wird ermittert. indem man 100ml-Glasflaschen mit 80 ml der zu prOfenden Emulsion fOIrt und 
diese auf einer Schuttelmaschine ( Schuttelfrequenz = 240 min' 1 Auslenkung = 3 cm ) schuttelt. Die Emulsionen wer- 
50 den stundlich auf Destabilisierung hin begutachtet. Emulsionen mit Schuttelstabilitaten unter 2 Stunden kfinnen wah- 
rend des Transposes geschadigt werden, weshalb Idngere Schuttelstabilitaten erstrebenswert sind. 

Die Warmestabilitat der Emulsionen nach Beispiel 1 bis 13 war groBer als 150 Stunden. 

Die Schutteistabilitat der Emulsionen nach Beispiel 1 bis 13 war grOBer als 8 Stunden. 

Die Entschaumung der, mit unterschiedlichen Umfangsgeschwindigkeiten aus der Emulsion nach Beispiel 2, her- 
55 gestellten verdunnten Emulsionen Beispiel 7 und Beispiel 1 1 bis 13 wurden in der entschaumenden Wirkung uberpruft 
urn die Unabhangigkeit der Entschaumung vom Verdunnungsmodus aufzuzeigen. 
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Prufmethode: 

Dilexo AM 15 (Reinacrylatdispersion der Fa. DEA) wird mit Wasser in einem Verhaitnis 8:2 gemischt (Dispersion 
I). 100 g Dispersion I werden in ein 250ml- Becherglas gegeben und auf 20o C temperiert. Danach werden 1% der zu 
prufenden Entsch&umeremulsion dazugegeben. Diese Mischung wird mit einer Turbine, deren Durchmesser 4 cm 
betragt und die derail in einem Ruhrer eingespannt ist, daG sie sich 0,5 cm uber dem Becherglasboden befindet, 1 
Minute bei 2500 U/min geruhrt. Direkt nach dem Ruhren werden 50 ml der geruhrten Dispersion I in einen tarierten 50 
ml - MeBkolben gegeben und zurOckgewogen. 

Aus der Auswaage A und der Dichte der ungerOhrten Dispersion a D (1,02 g/ml) kann, nach nachstehender Glei- 
chung, die eingeruhrte Luft als Vol.% berechnet werden: 

Volumen% Luft = 100 - 



Entschaumer 


A (g/50ml) 


Vol% Luft 


ohne 


36,4 


28,6 


Beispiel 7 


46,4 


9,0 


Beispiel 1 1 


46,5 


8,8 


Beispiel 1 2 


46,3 


9,2 


Beispiel 13 


46,7 


8,4 



Patentanspruche 

1 . Entschaumerstammemulsion auf der Basis organofunktionell modif izierter Polysiloxane, bestehend aus 
(a) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 




in der 

R 1 im durchschnittlichen Molekul gleich Oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlen- 

stoffatomen oder den Rest -Z-(C n H 2n -0-)m R2 bedeutet, wobei 

R 2 ein Wasserstoffrest oder ein Alkylrest mit 1 bis 8 Kohlenstoffatomen ist, 

Z ein zweiwertiger Rest der Formel -O-, -(CH 2 ) p -0- Oder -CH 2 -CH(CH3)-CH 2 -0- mit p = 2 oder 3 ist, 

n einen mittleren Zahlenwert von grOBer als 2,7 bis 4,0, 

m einen mittleren Zahlenwert von 5 bis 130 hat, 

a einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 1500, 

b einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 100 und 

c einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 

(b) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 
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in der 

R 3 im durchschnittlichen MolekOI gleich Oder verschieden sein kann und einen Hydroxylrest Oder einen 

Alkoxyrest mit 1 bis 4 Kohlenstoffatomen bedeutet, 
d einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 1500, 
e einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 100 und 
f einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 

(c) 0 bis 90 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 




in der 

R 5 

x 

y 

w 
z 



im durchschnittlichen MolekOI gleich oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 4 

Kohlenstoffatomen bedeutet, jedoch mindestens 90% der Reste R 5 Methylreste sind, 

einen mittleren Zahlenwert von 2,6 bis 3,0, 

einen mittleren Zahlenwert von 8 bis 80, 

einen mittleren Zahlenwert von 7 bis 50 und 

einen mittleren Zahlenwert von 1 ,5 bis 10 hat, 



wobei die Summe der Bestandteile (a), (b) und (c) mindestens 10 Gewichtsteile und hOchstens 90 Gewichts- 
teile betragen darf, 

(d) 0 bis 15 Gew.-Teilen feinstteilige Kieselsdure, 

(e) 5 bis 85 Gew.-Teilen eines Organopolysiloxans der allgemeinen Formel 



<JH 3 
R 4 -SiO— 
CH, 



CH 3 
I 

CH 3 



CH 3 

SiO- 
I 

o 



CH 3 -Si-CH 3 



Uh 



CH 3 
| 3 
Si-R 4 
I 

CH 3 



J D 



in der 
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R 4 im durchschnittlichen Molekul gleich oder verschieden sein kann und einen Alkylrest mit 1 bis 8 

Kohlenstoffatomen oder den Rest -Z-(C q H 2q -0-) r R 2 bedeutet. wobei mindestens ein Rest R 4 die 
Bedeutung des Restes -Z-(C q H 2q -0-) r R 2 hat, 

R 2 und Z die bereits angegebene Bedeutung haben, 

q einen mittleren Zahlenwert von 2,0 bis 2,7, 

r einen mittleren Zahlenwert von 5 bis 1 20 hat, 

g einen mittleren Zahlenwert von 4 bis 200, 

h einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 1 00 und 

j einen mittleren Zahlenwert von 0 bis 50 hat, 

(f) 5 bis 50 Gew.-Teilen Wasser, und gegebenenfalls einem alkalischen Aquilibrierungskatalysator, erhaitlich 
durch Einruhren einer Mischung der Kbmponenten (a) bis (d) in eine Mischung der Komponenten (e) und (f) 
mittels eines scherkraftarmen Ruhrers. 

2. Errtschaumerstammemulsion nach Anspruch 1 , dadurch erhaitlich, daB man die Komponenten (a), (b), (c) und (d) 
> 0 zunachst in Gegenwart eines alkalischen Aquilibrierungskatalysators 0,5 bis 10 Stunden bei 50 bis 200°C 
erhitzt und dann in die Mischung der Kbmponenten (e) und (f) einrilhrt. 

3. Entschaumergebrauchsemulsion erhaitlich durch Verdunnung der Stammemulsion nach Anspruch 1 oder 2, beste- 
hend ausden Komponenten (a) bis (f), gegebenenfalls einem alkalischen Aquilibrierungskatalysator, zusatzlichem 
Wasser und einem stabilisierend wirkenden Verdickungsmittel auf Basis eines Carboxylgruppen enthaltenden 
Polyacrylates, wobei der pH-Wert der waBrigen Phase der Emulsion auf etwa pH 7 eingestellt ist. 

Claims 

1. Anti-foaming composition parent emulsion based on organofunctionally modified polysiloxanes, comprising 
(a) from 0 to 90 parts by weight of an organopolysiloxane of the general formula 




in which 

R 1 in the average molecule may be identical or different and represents an alkyl radical having from 1 to 8 

carbon atoms or the radical -Z-(C n H 2n O-) m R 2 wherein 
R 2 is a hydrogen radical or an alkyl radical having from 1 to 8 carbon atoms, 
Z is a divalent radical of the formula -O-, -(CH 2 ) p -0- or -CH 2 -CH(CH 3 )-CH 2 -0-with p = 2 or 3, 
n has an average numerical value of greater than 2.7 to 4.0. 
m has an average numerical value of from 5 to 1 30, 
a has an average numerical value of from 4 to 1500, 
b has an average numerical value of from 0 to 1 00 and 
c has an average numerical value of from 0 to 50, 

(b) from 0 to 90 parts by weight of an organopolysiloxane of the general formula 
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CH 3 
I 

R 3 -SiO— 
CH 3 



CH 3 
SiO- 



CK 3 



Jd 



10 



CH 3 
I . 

SiO- 

- A 

CH 3 -Si-CH 3 

* A 3 



J e 



CH, 

I 

CK* 



J f 



T5 



20 



25 



30 



40 



45 



50 



55 



in which 

R 3 in the average molecule may be identical or different and represents a hydroxy) radical or an alkoxy rad- 
ical having from 1 to 4 carbon atoms, 
d has an average numerical value of from 4 to 1 500, 
e has an average numerical value of from 0 to 1 00 and 
f has an average numerical value of from 0 to 50, 

(c) from 0 to 90 parts by weight of an organopolysiloxane of the general formula 



RS-O— [c x K 2x o]— 



f3 
SiO— 



w 



R5 



in which 



x 

y 

w 
z 



in the average molecule may be identical or different and represents an alkyl radical having from 1 

to 4 carbon atoms, at least 90% of the radicals R 5 being methyl radicals, however, 

has an average numerical value of from 2.6 to 3.0, 

has an average numerical value of from 8 to 80, 

has an average numerical value of from 7 to 50 and 

has an average numerical value of from 1 .5 to 10, 



the sum of the components (a), (b) and (c) being constrained to lie in the range from 10 parts by weight and 90 
parts by weight. 

(d) from 0 to 15 parts by weight of very finely disperse silicic acid, 

(e) from 5 to 85 parts by weight of an organopolysiloxane of the general formula 



CH 3 

R 4 -SiO— 
I 

CH 3 



SiO- 
I 

CH 3 



CH 3 

I. 

SiO- 
I 

O 



CH 3 -Si-CH 3 . 



CK 3 

Si-R 4 
I 

CH, 



in which 

R 4 in the average molecule may be identical or different and represents an alkyl radical having from 1 
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to 8 carbon atoms or the radical -Z-(C q H 2q O-) r R 2 , at least one radical R 4 having the meaning of the 
radical -Z-(C q H 2q O-) r R 2 . 



R 2 and Z have the previously specified meaning, 

q has an average numerical value of from 2.0 to 2.7, 

r has an average numerical value of from 5 to 1 20, 

g has an average numerical value of from 4 to 200, 

h has an average numerical value of from 0 to 1 00 and 

j has an average numerical value of from 0 to 50, 



(f) from 5 to 50 parts by weight of water and optionally an alkaline equilibration catalyst 

obtainable by stirring a mixture of the components (a) to (d) into a mixture of the components (e) and (f) by means 
of a low-shear agitator. 

2. Anti-foaming composition parent emulsion according to Claim 1 , which can be obtained by the components (a), (b), 
(c) and (d) > 0 first being heated in the presence of an alkaline equilibration catalyst from 0.5 to 10 hours at from 
50 to 200°C and then being stirred into the mixture of the components (e) and (f). 

3. Anti-foaming composition working emulsion obtainable by dilution of the parent emulsion according to Claim 1 or 
2, comprising the components (a) to (f), optionally an alkaline equilibration catalyst, additional water and a thick- 
ener which has a stabilizing effect and is based on a polyacrylate containing carboxyl groups, the pH of the aque- 
ous phase of the emulsion having been set to a pH of about 7. 

Revindications 

1 . Emulsion mfcre antimousse k base de polysiloxanes modifies avec des groupes organofonctionnels, form6e de : 
(a) 0 k 90 parties en poids d'un organopolysiloxane r6pondarrt k la formule g6n6rale 

<JH 3 

R x -SiO— 
I 

CH 3 



ou 



R 1 peuvent §tre identiques ou differents dans la molecule moyenne et signif ient un reste alkyle ayant de 1 

k 8 atomes de carbone ou le reste -Z-(C n H 2n O-) m R 2 , ou 

R 2 est un reste d'hydrogdne ou un reste alkyle ayant de 1 k 8 atomes de carbone, 

Z est un reste bivalent r6pondant k la formule -O-, -(CH 2 ) p -0- ou -CH 2 CH(CH 3 )-CH 2 -0- avec p = 2 ou 3, 

n a une valeur num6rique moyenne sup^rieure k 2,7 et allant jusqu'& 4,0, 

m a une valeur num6rique moyenne de 5 k 130, 

a a une valeur num£rique moyenne de 4 k 1 500, 

b a une valeur numgrique moyenne de 0 k 1 00, et 

c a une valeur num6rique moyenne de 0 k 50, 



(b) 0 k 90 parties en poids d'un organopolysiloxane r6pondant k la formule g6n6rale 



CH 3 
SiO- 



CH-, 



CH 3 
I 

SiO- 



CH, 



J a 



?. 



CH 3 -Si-CH 3 
- I 



Si-R 1 
I 

CH 3 



Ub 



J c 
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CH 3 
R 3 -SiO— 



CH 3 

SiO- 
I 




CH 3 

I. , 
Si-R 3 



10 



15 



20 



ou 

R 3 

d 
e 
f 



peuvent 6tre identiques ou differents dans la molecule moyenne et signif ient un reste hydroxy! e ou un 
reste alcoxy ayant de 1 a 4 atomes de carbone, 
a une valeur numerique moyenne de 4 a 1 500, 
a une valeur numerique moyenne de 0 a 100. et 
a une valeur numerique moyenne de 0 a 50, 



(c) 0 a 90 parties en poids d'un organopolysiloxane repondant a la formule generate 



25 



30 



35 



40 



45 



50 



R 5^o— [c x H 2x oj^- 



CH 3 

SiO— 
I 

CH 3 



w 



R 5 



ou 
R 5 
x 

y 

w 
z 



peuvent etre identiques ou drfferents dans la molecule moyenne et signif ient un reste alkyle ayant 
de 1 a 4 atomes de carbone, au moins 90 % des restes R 5 signif iant toutefois le reste methyle, 
a une valeur numerique moyenne de 2,6 a 3,0, 
a une valeur numerique moyenne de 8 a 80, 
a une valeur numerique moyenne de 7 a 50, et 
a une valeur numerique moyenne de 1 ,5 a 10, 



la somme des composants (a), (b) et (c) pouvant valoir au moins 10 parties en poids et au plus 90 parties en 
poids. 

(d) 0 a 15 parties en poids d'acide silictque finement divise, 

(e) 5 a 85 parties en poids d'un organopolysiloxane repondant a la formule generale 



<fH 3 

R4-SiO— 

I . 

CH 3 



CH 3 

SiO- 
I 

CH, 



CH 3 
I 

SiO- 
I 

O 
I 

CH-,-Si-CH 3 



Si-R 4 
I 

CH 3 



55 



OU 



peuvent etre identiques ou drfferents dans la molecule moyenne et signif ient un reste alkyle ayant de 1 
a 8 atomes de carbone ou le reste -Z-CCqH^O-JrR 2 . au moins un reste R 4 ayant la signification du reste 
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-Z-(C q H 2q O-) r R 2 , 

R 2 et Z ont les significations deja indiquees, 

q a une vateur numerique moyenne de 2,0 a 2,7, 

r a une valeur numerique moyenne de 5 a 1 20, 

g a une valeur numeYique moyenne de 4 a 200, 

h a une valeur numerique moyenne de 0 a 1 00, et 

j a une valeur numerique moyenne de 0 a 50, 



(f) 5 a 50 parties en poids d'eau, et eventuellement de catalyseur alcalin d'equilibre, 

qu'on peut obtenir en delayant un melange des composants (a) a (d) dans un melange des composants (e) et (f) 
au moyen d'un agitateur a faible force de cisaillement. 

Emulsion mere arrtimousse selon la revendication 1, qu'on peut obtenir d'abord en chauffant les composants (a), 
(b), (c) et (d) > 0, a une temperature de 50 a 200°C, pendant 0,5 a 10 heures, en presence d'un catalyseur alcalin 
d'equilibre, et ensuite, en delayant ce melange dans le melange des composants (e) et (f). 

Emulsion antimousse prete a I'emploi, qu'on peut obtenir en diluant I'emulsion mere selon la revendication 1 ou 2, 
formee des composants (a) a (f), eventuellement d'un catalyseur alcalin d'equilibre, d'une quantite d'eau supple- 
mental et d un agent epaississant ayant un effet stabilisant, a base d'un polyacrylate contenant des groupes car- 
boxyles, la valeur de pH de la phase aqueuse de I'emulsion etant ajustee a environ pH 7. 



16 



